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^SSer IsocyanalffiWW 'e«Ml"K<*l9«'' OWf • . |^„, Aimendunosoebiae amenmend an Bedeutung. 

K»t Si. «*aH.n als V^f^S^^^ '"^^ au«»e.sendea Po^*a,- 

rnmai Neben diesen rein nichtionisch hydrophilierten. ^^^^ verbesserung der Emulgierbarkert ooer 

.h,l»»xidpol,etha, berate ab a.nen, ^"'S^'i^Sj^SUls^ 

r^;r"B'S=.^S^" .wa^^aMed^ a^*a«a. n»,an so^a P™ 
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^^^^ 

beispielsweise als Vernetzerkomponenten iOr La*e uro ^^^^ ^^^^^^ Funkbonalrtat etv^^^f^lV 

[00181 Das erfindungsgemafle ^f^'^^" ^SSerketten enthaltenden Polyisocyanatgemischen be. gl^^^^^ 

kulargewicht = 44) von Z as own. «>. 

heiten enthalten, ^ jeweils zwei 



1 Gb«.-% mit 
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SaTie^beHebigeGemischesdcherD^^^ 

S Methanol ate SartermoLkOI v,™endel msbesondete Elh,leno«d ur<l P.owlenoxrf. d,e 
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destens 40 mol-% aus Ethylenoxideinheiten bestehen. Verfahren sind reine Potyethylenglycolmo- 

nenten mit/erwendet werden. woHahrpns werden die Ausgangskomponenten A) und B) bei Tem- 

100361 ZurDurchfOhrungdeserfindungsgen^B^ V^^hre^^^^ eines NCa/OH-Aquivalent-Verhaitnisses 

,a Uraturen von 40 bis 180-C. ^zugs««se 50 t^^s 1^^ ^ u^^^^ 

^n6:1 bis 400:1. vorzugsweisevon8:1 b.s ^ J0J;^7^^"^^;,"^SrSr^^ NCO/OH-ReaWlon primar gebiUeten 
mindestens 80 mol-%. besonders bevorzugt mindestens 90 ma % aer au 

Urethangruppen zu Allophanatgruppen werterreagieren^ erfindungsgemaUen Vertahren gegebenen- 

IcSn Zu?BeschleunigungderAllophanat.s.erungsrea^^^^^ 
,5 SlfgUignete Katalysatoren Amine der in der GB-A 994 890 

sSnr^-rs^is^^^^^ 

,0 Zink-(ll)-n-octanoat. 2nk-(ll)-2-ethyl- l-he^^^ Dibuiylzinnoxid. Dibutylzlnndichlorid. D.bu- 

wie z. B. Zinn-(ll)-n-octanoat Z.nnKIIV2-ett^^-^1 .^^^^ gSzinndiaStat. Aluminium-tri(ethylaceto^celat). 

tylzinndiacetat. Dibutylzinndilaurat. ^''^'^"f '"^f^it^lverS^ sowie starke Sauren. wie z.B. TrHluoressig- 

- r^nCrwrg.eic.wenige.b^.^^^ 

Zeile 7 bis Seite 5. Zeile 15 beschnebea verfahren sind Zinkverbindungen der obengenannten 

OieseKa.,ysator..mmen.e,.e.n^^^^^^^^^^ 
bis 5 Gew.-%. vorzugsweise 0.005 bis 1 • ^^^^^^^i «*'9«"- S° «^ beispielswe^ 

3. [0042] Die Zugabe zum ^^^^^^^^^^'TnK^^^o^^^^ Polyisocyanatkomponente A) und/oder der 
U«ch.dengegebenenfallsmitzuver«e^jd^^^^^ 

PolyetherkomponenteB)vorBeg.nn dere gentl.c^^^^^^ UrethanisierungsreaWion oder im S.nne e.ne^ 

dem Reaktionsgemisch zu einem ,f '^""jf. ^^^^^^^^^ d. h. wenn der einem vollstandigen Umsatz 

zweistufigen ReaktionsfOhrung auch .m '^f ^l'^^" ^^^^^^^^^^^^ erreicht ist. zuzusetzen. 

,0 von isocyanat- und Hydroxyigruppen theoretsd^ ^^"^^^^^^^^^^^^ durch z. B. titrimetrische Bestimmung 

[00431 Der Verlauf der Umsetzung '^""'^^'"^^^^'^^""f^Jf^fr^^ NCO-Gehaltes. vorzugsweise wenn das molare 
LNCO-GehaHesverfolgt werden. ^ach Ere|che^^^^ ^evorzugt 
Verhaltnis von Allophanatgruppen zu •^^'J^a^^Pf ofi tenn bei rein thermischer ReaktionsfOhrung be.sp.els- 
mindestens 9 : 1. betragt. wird die Reakhon "^^'.^"^^^^^ erfolgen. Bei der be^orzugten Mitverwendung 

« weise durch Abkuhlen ^^^^^^^^^'^^^t ^^^^ im allgemeinen aber duj^h Zu^^e 

eines Allophanatisierungskatelysators der g"^"^,^. j;^^^^^ oder isophthaloyldichlorid. abgestopj- 

geeigneter Katalysatorgifte. be.sp.elswe.se S^ujech'on^^^^ Ausgangskomponenten 
?0044] im ubrigen werden be.m ^^'"^""Q^Q^^'" ^"^^^^^^^^^ Polyisocyanatgemische den oben unter a) b.s 

%, besonders bevorzugt 7 bis 25 Gew.% betray NcO-Funktionalitat der erfindungsgemaUen Verfahrensprodukte 
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£ val Nc n ■ T. {^ -i- x) ♦ mol OH 

^ " s^va'NCO) ^ J, OH - S(1 + X) • mol OH 



[Len LOsemittel durchgefOhrt --^^"Jt^^S^Si^^^^^ -ethy.etheracetat. 1-Methoxypropyl- 
LackJOsemittel. wie z. B. Ethyiacet^. ^ff^'^^S^^^Z. Cyclohexanon. Toluol. Xylol. Chlorbe.^ . 

2-acetat. 3-Methoxy-n-buty1acetat. Aceton "»^™^; * den Bezeichnungen Solventnaphtha®. Soi- 

Testbenzin. hOher substituierte Arorr«tea s e^be^^^^^ DimethylcartK,nat. D.ethy- 

; vesso®. Shellsol®. Isopar®. ^apP^ ""f Ch^^^^^ p.Propiolacton. rButyrolacton, s-Caprolacton 

learbonat. 1 .2-EtMeneart)onat und 1 DiethylenglykoWimethylether. Dipropylen- 

g^SSn^e^J^ "^^^^^^ N-Me^capro^c^. ode. 

U leicht ohne Einsatz hoher Sdnerkrafte '"l'^ Zusamm«isetzung und Molekulargewichtsver- 

sedlmentatlonsstabiler wSBrlger D'spers'onen be^mer vo^JQ^^^^ Ethylenoxideinheiten ausreicht. als .m 

teilung der Polyethersegmente bererts e,n «f ^^'J^^^X der Technik. die durch Urethanisierung m.t 
Falle von wa^serdispergierbaren Poly-socyan^e^^^ ^^^^^^^^ ^,^en. Das erf.n^ 

rirrer.?rs-d^rr^~^ 

auszeichnen. ,i,ni4 hor«t<; hei niedriaen Ethylenoxidgehalten in Verblndung mft hohen NCO- 

30 [00481 Die hervorragende Dispergierbarkert berets bei niedngen tiny ^^i^ngsgem&nen Polyisocyanatgemi- 
Sn und -Funktionalrtaten stein ^ ^^^J^^^ Beschichtungen ejallen 

re:dTerersrgi™-ursLS^^^^^^ 

S^Suptentier^ere eine ausgezeichnete VVa--1est^^e«^^^^^^ ^ ,^,^ierung mit weiteren 

3S Si49rGegebenenfa.ls kCnnen die ^'^ll^Te^^'^.Tly^^^^ ^^^^^^ 
nichthydrophilierten Polyisocyanaten. .nsbesondere Ud^^ 

gemische datstellen. da diese im allgemeinen aus Gemischen aus 
Polyurethan-Kunststoffen nachdem Isocyanat-Polya^^^ 

Snr^rs:"35:?s-K^^^ 

UlOsteoderdispergierteLacKbinden^ttel o^e^^^ Beschichtungen unter 

Snsfahigen Gruppen. '"s^esondere alkoholisch^^^^^ Bindemittel bzw. BindemittelkDmponenten ver- 
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aJSiachs 1 000 bis 10 000. die mi 2SSsUrMhaii-mod»izierte, HydroxyigniPP*" «*»»- 

Sustoffe. beispielsweise Beton- oder MOrtelmassen. 
^"900 g (4.65 va„ eines l=oo,anu,a«rM:^-*=^«^^^^ 



etwaSOmin 
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Reaklionsgemisch auf RaumtemperaturabgeKDhft. Esliegtein 
^^^^schmitfolgerKlenKenndatenvor: 
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erfindungsgemftBes. prakfech fart,!oses Wares Polyiso- 



Festgehalt: | 


100% 


NCO-Gehalt: 


17,2% 


NCO-Funktionarrtat: 


3.9 


Viskositat(23''C): 


3200 mPas 


EthylenoMdgehatt: 


9.1 % 


Allophanatisierungsgrad: 


92% 



Kenndaten vor: 



Festgehalt: 


100% 


1 NCO-Gehalt: 


18,0% 


NCO-Funktionalitat: 


3.5 


Viskositat (23°C): 


1400 mPas 


Ethylenoxidgehalt: 


12.2% 


Allophanafisierungsgrad: 


100% 



1^2 5 h aJden einer vonstandigen Urethanisi^ 

0^2 g Zink-(ll)-stearatwird die AllophanatsierungsreakUon ge^arte^^ Exotherm.e. e^va 1 h 

misches mit folgenden Kenndaten vor: 
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Festgehatt: 


70% 


NCO-Gehaft: 


8.9% 


NCO-FunkBonalitat: 


3.8 


VistositaKaSoC): 


700 mPas 


Ethylenaxidgehalt: 


9.8% 


Altophanatisierungsgrad: 


80% 



folgenden Kenndaten vor: 



Festgehatt: 1 


60% 1 


NCO-Gehalt: 


7,6% 


NCXD-FunktionaliUtt: 


5.6 


Viskositat (23°C)-. 


2600 mPas 


Etiiylenoxidgehalt: 


6.8% 


Allophanatisierungsgrad: 


83% 



, ■ >- PP R 540 985 AusfOhrungsbeispiele) 

BeisEieLS (Vergleich, analog EP-B 540 soo. ~« 

'ifSShungr«ch^2hauf^^^^^^^ 

Nach AbkOhlen auf Raumtemperatur liegt ein raroiw.co. 



Festgehatt: 


100% 


NCO-Gehatt: 


18,3% 


NCO-FunktionalHat: 


3,3 


Viskosttat(23''C): 


3100 mPas 
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(fortgesetzt) 


Ethylenooddgehalt: 


9.1 % 


Allophanatisierungsgrad: 


0% 



BelSBlSlS IVe'***. analo, EP-B S40 985, Ausl»rungsbei!piela) 



Festgehalt: 


100% 1 


NCO-GehaH: 


16.8% 


NCO-FunkBonalitat: 


3.2 


Viskositat {23'C): 


3200 mPas 


Ethylenojddgehalt: 


12.7% 


Allophanatisierungsgrad: 


0% 



BeisDlell (Herstellung von Emulsionen) 

*„^.rh^^ PUS BeisDiel 1 werden in einem Erlenmeyerkolben mit 
[00701 75gdes erflndungsgemaBen P^^f^^^ShS Mhren^n Hand in eine feinteilige. blaustichige Emulsion 
175 g entionisienem Wasser ^ersetzt durch ^^^^^^^ Ausfailungen oder^ensaU_ 

Standzelt von 2 h ein dicker weiBer Bodensatz sebjdj hat p^i^go^yanatgemisch aus Beispiel 1 gegenuber 

40 BeiSpieLa(erfindungsgemaBeVenNendung) 

?WI741 bemobengenannten Ansausetetman Gew.-TeMedesertinaun^^ .^^^ 

'NaSlilm.Sc»htdk*a von .50 ^ (J. W™"' ba«W * Zei. Wa zu, Staoblro*- 

iransparan. m» laM gaWichan. f^r^'^^L^', 5 ^«iaa Bn ™»ta, glakJiar Filmauteuo 

. ~B'a:,sr:(3SX^""^^ 

parenten Uckfilm mit den folgenden Eigenschatten: 
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Trocknung ba 

Optik (Glanz/Tran sparenz) 
Pendeldampfung nach 1 d/7d 



m"(23''C) 
sehrg ut/sehr gut 
57 s / 137 s 



LOsemittelbestandigteit 



Wasser (30 Min.) 
IsopropanolMasser 1:1 (1 Min.) 
MPA/Xylol 1:1 (1 Min.) 
Butylglyl«)l (1 Min.) 
Aceton (1 Min.) 



60°C 

sehrgut/sehr gut 



Bewertung: 0 -5 (( 



99S/144S 



U*f am unverandert; 5 = vollig auJgelOst) 



,0076, Zu.^.r..chv.raaus100Oe.-.^.derc.^ 

S^^rv^Ltungszeitdesappr.^^^^^^^^^^^^ 
Scke von 150 ,m (ca. 60 ^UT, trocken) aurfs^^^ 
.5 temperaturljetragtdieZertbiszurStaubtrcKd^ung^^S^^eto^^^ 
hergestellter F.lmaufzug wurde unter forcerten Bedingungen (30 mm / 
leicht trobe Uckfilme mit folgenden Eigenschaften: 



Trocknung bei 



Optik (GlanzATransparenz) 



Pendeldampfung nach 1 d/7d 
LOsemittelbestandigkeit °> 



Wasser (30 Min.) 
IsopropanoiyWasser 1 :1 (1 Min.) 
MPA/Xylol 1:1 (1 Min.) 
Butylglykol (1 Min.) 
Aceton (1 Min.) I * 



RT (23"C) 



scNecht 



44S/121 s 



mdBig/ 
schlecht 



■) Bewertung: 0 - 5 (( 



Lackfflm unverandert: 5 = vOllig aufgelOs») 



LOsemittel- und Wasserbestandigkeit. 
55 BeiSE!SL9{erfindungsgemaSeVerwendung) 
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Try Henkeft aemischt. Die ZubereHung ist unbegrenzt lagwstabil. 

TCX. Henkei) gemiscm. lm« a 00 7 Qew -Teile einer 80 %igen LOsung des erfindungsgemSBen Pdy- 

renten Ladtfilm mitfolgenden Eigenschaften: 



Trocknung bei 


RT (23»C) 


eo-c 


Optik (Glanz/Transparenz) 


seiirgut/sehr gut 


sehrgut/sehr gut 


Pendeldampfung nach 1 d / 7 d 


88S/144S 


118S/157S 


LOsemittelbestandigkeit 






Wasser (30 Min.) 


0 


0 


Isopropanol/Wasser 1:1 (1 Min.) 


0 


0 


MPAO(ylol 1:1 (1 Min.) 


0 


0 


Butylglykol (1 Min.) 


0 


0 


Aceton (1 Min.) 


1 


0 



«) Bewertung: 0-5 (0 = LacMiltti unverandert; 5 vOHig aulgeiost) 



PatentansprOche 

1 . wasserdispergierbare Polyisocyanatgemische auf Basis aliphatischer. cydoaliphatischer. araliphatischer und/oder 
aromatischer Diisocyanate mit 

lenoxideinheiten enthaKen. 

dadurch oekennzeichnet dalJ die Polyetherketten zu mindestens 60 mol-% uber Ailophanatgruppen mrt jeweils 
zwt^^ jt,eSTus m^^^^ Diiicyanaten aufgebauten PolyfeocyanatmdekDien verknupft s.nd. 

2. Wasserdispergie*are Polyisocyanatgemische auf Basis aliphatischer und/oder cydoaliphatischer Diisocyanate 
mit 

a) einermittleren lsocyanatfunktionalitatvon2,3bis9.9. w«n r n hte 22 s Gew -% 

b) einem Gehalt an Isocyanatgruppen (berechnet als NCO; Molekuiarge«,cht = 42) von 6.0 b,s 22.5 Ge«. % 

c) 1inem Gehalt an innerhalb von Polyetherketten gebundenen ^"^-"-"Sll^^Sie^n'^^^^^^^ 
ilekulargewicht = 44) von 5 bis 40 Ge«.-%. wobei die Polyetherketten .m stat.st.schen M.ttel 7 b.s 30 Ethy 
lenoxideinheiten enthalten, 

dadurch gekennzeichnet. daB die Polyetherketten zu mehr als 60 mol.% uber Ailophanatgruppen mit jeweils zwei. 
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jeweils aus mindestens zwei Diisocyanaten aufgebauten PolyisocyanatmoleKOlen verknuptt sind. 

natmolekOlen verknOpft sInd. 

sind. 

Verta^,en zur H«^e„ung «n «ass«»spe.9i«ba™n PC,teocan=»en**en ^ AnspnKh 1. dadu,* 

gekennzeichnet, daB man 

^ ^i^r^ Pi inidionalitat von 2 0 bis 5.0, mit einem Gehalt an alipha- 

A) eine Polyisocyanatkomponente "^^^^ (berechnet als NCO; 

alsl Gew.-%mit 

B) eInem ^nwertigen. im statistischen M.e. von 5 bis 35 Ethyieno^d^nheiten aufweisenden Po.ya.Meno»d- 
potyetheralkDhol 

sttns60%derdur*NCO/OH.BMWi<».r»n«rs^ldete^^ „ 0«8hH wei*n. da8 die 

6. v«»ten98naeAntpruoh5.dadurcl.gek».B«ichiet.daeman 

B,*eme«».ertoen.,ns»Wi»^«i.ei«n7«s30EWen<«ld«^^^^ 
polyetheralKohol 

aens60%derdur<*NCOroH-Real*onpnm8,o*«eW^Ur^^ so ge«aSll w»den. dalj dla 

;-reSro:zrsrdr.^rar:&^^«---"-~ 

A4--DI^,ana.«.icydohe»,-«»««n e.r«U.. 
3lliter»«'Wenbeschleunl9endenKalalvsator5du.cl*hrt. 

vedahran ,an«8 Anspruch S, dadu,* gC«nnza«,nal dae ™n ^a A»opl»na«aie,u„,aKa«l>,aa», cganiache 

Zinkverbindungen einsetzt. 

10 Verfahren gem.B Anspruch 8. dadurch geKennzeichnet. daB man a,s Al.ophanatisierungska,a.ysa1or ZinK-(..)-n- 
ort?ar2nMll)-2-ethyI-1-hexanoat und/oder Zink-(ll)-stearat einsatzt. 

11. verwendung der Po.,socyanatgemische gem*B Anspruch 1 a.s Ausgangskomponante der Herstellung 
Polyuretliankunststoffen. 

12. Ven«endung dar Pol^socyanalgentische gemSB Anspruch 1 zur Herstellung von OberzOgen. 



von 
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